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VERFAHREN 2UR HERSTELLUNG EINER FARBKOMPOSITION ZUM VERZIEREN VON KERZEN UND 
WACHSABBILDUNGEiM 



ie Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Farbkomposition zum Verzieren 
erzen und Wachsabbildungen. Ziel der Erfindung ist die Herstellung einer Farbkomposition, 
nen Farbauftrag nach unterschiedlichen technologischen Verfahren ermoglicht und durch 
usammensetzung eine wachsartige Oberflache ergibt, welche die Qualitat der mit ihr 
irten Kerzen und Wachsabbildungen nicht negativ beeinflufct. Das Wesen der Erfindung ist 
srstellung der Farbkomposition aus einer Dispersion bestehend aus Poiyathylenwachs, 
-hcnium, Polyacrylat und Mikrowachs in Wasser unter Zusatz eines Dispergators und 
lanolamin, die danach mit handelsublichen Plakatfarben gemischt wird und so gleichzeitig 
arbtonung erhalt Anwendungsgebiet der erfindungsgemaB hergestellten Farbkomposition 
s Verzieren von Kerzen und Wachsabbildungen mittels Farbauftrag. 
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Titel der Erfindung 

Verfahren zur Herstellung einer Farbkomposition zum Verzieren 
von Kerzen und Wachsabbildungen 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft die Herstellung einer Farbkompostion 
mit waohsartigem Charakter zum Verzieren von Kerzen oder 
Wachsabbildungen mit glatter oder reliefartig verzierter Ober- 
flache durch Bemalen, Farbspritzen, Bedrucken und andere ge- 
eigente Verfahren zum Farbauftrag. Nach dem Auf tragen der er- 
findungsgemaB hergestellten Farbmischung behalten die Kerzen 
bzw. die Wachsabbildungen ihren ursprunglichen wachsartigen 
Charakter sowie ihr wachsartiges Aussehen, Die Farbmischung 
ist in ihrer Zus amnions etzung so. gewahlt, daB ihr Schmelver- 
halten einen einwandfreien Abbrand von Kerzen gew&hrleistet 
und so die besondere Eignung zum Verzieren von Kerzen gegeben 
ist. 

Charakteristik der bekannten teohniaohen ISsungen 

Bekannt ermafi en bestehen fair das Verzieren von Kerzen und Wachs- 
abbildungen mittels Farbkompositionen unterschiedliche techno- 
logische Losungen wie z. B. das Farbspritzen, Farbtauchen, Be- 
drucken oder Bemalen* 

Als Farbkomposition werden hierbei Substanzen benutzt, die je 
nach Anwendungsgebiet und Verzierungsverfahren speziell ausge- 
w&hlt werden kSnnen* 

Bekannt ist z. B. das Tauohen in farbige Schmelzen bei erhShten 
Temperaturen, Hierbei tritt jedoch nur eine einheitlich gefSrbte 
Gberflache auf. Durch die Brwarmung der Masse uber ihren Schmelz- 
punkt ist zusatzlich die Anwendung weitgehend eingeschrankt oder 
erschwert und aufwendig. 

Bbenfalls bekannt ist das Bedrucken mit lb'sungsmittelhaltigen 
Farbkompositionen nach dem Siebdruckverfahren,- die teilweise 
auch zum Bemalen oder Farbspritzen geeignet sind* 



- 2 - 



2 



240253 



Der Nachteil soloher Farbkompositionen liegt besonders in der 
Anwendung von Losungsmittel mit den allgemein bekannten Aus- 
wirkungen sowie in dem nicht alien Anspriichen gerecfat werden- 
den Aussehen des Farbuberzuges and dem schlechten Abbrandver- 
halten der Kerzen. 

Die mit solchen Kompositionen verzierten Artikel verlieren ihr 
typisch waohsartiges Aussehen und die wachsartige Oberfiachenr 
beschaff enheit an den verzierten Teilen. 

Weiterhin ist der Einsatz von Olfarben oder Poly&thylenvinyla- 
cetatcopolymerlosungen bekannt. 

Aber auch hierbei treten die bereits besohriebenen Naohteile 
auf. Genutzt wird auch daa Bemalen mit Plakatf arben, die je- 
doch anschlieBend mit einem Lackiiberzug versehen werden miissen, 
wobei wiederum die bereits besohriebenen Naohteile auftreten. 

2iel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, eine Farbkomposition zu erhalten, 
die fur die untersohiedlichsten Verfahren zum Verzieren von 
Kerzen und Wachsabbildungen mit einer farbigen Oberflache ge- 
eignet ist und die das wachsartige Aussehen sowie die wachs- 
artige Oberflachenbeschaff enheit der verzierten Artikel nicht 
ver&ndert und bei Kerzen gleichzeitig einen guten Abbrand ge- 
wahrleistet. Dabei ist die Zusammensetzung der Farbkomposition 
so zu w&hlen, dafl bei ihrer Verarbeitung keine Beiastigungen 
oder Gefahrdungen durch das Freiwerden von gesundheitsschMdi- 
genden Dampf eh auftreten. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin f eine niohtbrennbare 
und nicht gesundheitssch&digende, losungsmittelfreie Farb- 
komposition herzustellen, die nach unterschiedlichen Ver- 
arbeitungsverfahren zum Verzieren von Kerzen und Wachsab- 
bildungen eingesetzt werden kann* 

Die Komposition ist in ihrer Zusammensetzung so eingestellt 
oder einstellbar, dafl es ihre Mgehachaf ten im Gegensatz zu 
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den bekannten Farbmischungen ermdglichen, sie unter noratalen 
Raumtemperaturen und Bedingungen zu verarbeiten und dabei 
bkonomische Auftrags- und Trooknungszeiten einzuhalten. 
Die Eigenschaf ten der erfindungsgemaB hergestellten Farb- 
komposition garantieren die Beibehaltung des erwUnschten 
wachsartigen Aussehens und der wachsartigen Oberf lachenbe- 
schaff enheit der verzierten Artikel, wie sie mit den derzeiti- 
gen teciinologischen Losungen nicht gegeben 1st und erm3gli- 
chen die Einstellung einer sehr grofien Zahl unterschiedlich- 
ster Farbtonungen. 

£8 entsteht nach dem Auftrag eine haltbare und glatte Ober- 
flache, die bei Kerzen einen einwandfreien Ab brand gewahr- 
leistet. 

Die erfindungsgem&fle L<5sung der Aufgabe besteht darin, dafl 
eine Menge von 

5-15 Gewichtsteilen Kolophoniua, 
5-15 Gewichtsteilen Mikrowachs und 
60 - 85 Gewichtsteilen anoxydierten Polyathylenwachs 

unter Zusatz von 

4-20 Gewichtsteilen eines Dispergators 

auf eine Temperitur von 370° * 440° K erhitzt wird. 

Die so erhaltene Komposition 1 laSt man unter standigen 
Rtthren auf 355 - 415° K abJctihlen und gibt danach rasch 1 bis 
3 Teile Wasser, bezogen auf Komposition 1 sowie 0,01 - 0,1 
Gewichtsteile 10 %ige Triathanolaminlosung ebenfalls bezogen 
auf Komposition 1 zu. 

Die erhaltene Komposition 2 wird gekuhlt und bei ca. 300° K 
mit PolyacrylatlBsung im Verhaltnis 1 : 0,5 bis 1 : 2,0 zu 
Komposition 3 gemischt, 

Komposition. 3 kann danach mit handelsublichen Pl&atfarben 
unterschiedlicher Farbe im Verbal tnis 1 : 0,1 bis 1 : 2 ge- 
mischt und so die Farbkomposition in der gewiinschten Farb- 
tonung hergestellt werden* 
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Die Farbkomposition wird je nach Einstellung ihrer Eigen- 
schaften mit dem passenden Parbauf tragsverfahren auf Kerzen 
Oder Wachsabbildungen, welche in allgemein iiblicher Art und 
Weise herg.estellt wurden, aufgebracht und erhalt bereits nach 
kurzer Trocknungszeit ihre gewiinschten Eigenschaften. 

Ausfuhrungsbeisniele 

Beispiel 1 : 

1,5 Gewichtsteile Kolophonium, 1,5 Gewichtsteile Mikrowaohs, 
3,0 Gewichtsteile Dispergator Ep und 12,5 Gewichtsteile Poly- 
athylenwachs LE 272 werden auf 418° K erhitzt und die so er- 
haltene Komposition 1 unter Ruhren auf 388° K abgekiihlt. 
Zur Komposition 1 wird eine Menge von 32 Gewichtsteilen Wasser 
und 2 Gewichtsteilen 10 #ige Triathanolaminlosung zur Herstel- 
lung der Komposition 2 gegebeh und danach sofort gut gekiihlt. 
-Nach der Zugabe von 52 Gewichtsteilen PolyacrylatlSsung D 336 
erhalt man Komposition 3, die mit Berka-Plakatfarbe im Verhalt- 
nis 1 : 0,6 in den gewiinschten Parbtonen gemischt werden kann. 
Die so hergestellte Parbkomposition 1 ist gut lagerf£hig. 
Sie kann vorteilhaft zum Bemalen von Kerzen oder Wachsbildern 
mit reliefartiger Yertiefung benutzt werden. 
Der Parbauf trag erfolgt von Hand mit einem Pinsel. 

Beispiel 2: 

Es erfolgt Herstellung der Komposition 1 wie im Beispiel 1 ♦ 
Nach Kiihlung auf 393° K erfolgt Zugabe von 42 Gewichtsteilen 
Wasser und 2,5 Gewichtsteilen TriS. t hano lamin 1 o sung wie unter 
Beispiel 1 beschrieben. 

Durch Zugabe von 60 Gewichtsteilen Polyacrylatlbsung D 336 
erhalt man eine Komposition, die VerhSltnis von 1 : 0,5 mit 
Berka-Plakatfarbe gemischt zum Parbspritzen von Kerzen und 
Wachsabbildungen g.eeignet ist. 
Die Parbkomposition ist gut lagerfahig. 
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Beispiel 3: 

2.0 Gewichtsteile Kolophoniunij 1,5 Gewichtsteile Mikrowachs, 

4.1 Gewichtsteile 'Dispergator Sp and 12,0 Gewichtsteile Poly- 

athylenwachs LE 272 werden auf 430° K erhitzt und danach unter 
o 

Riihren auf 390 K geictihlt. Zu der 30 erhaltenen Komposition 
gibt man 35 Gewichtsteile Wasser and. 1,9 Gewichtsteile 10 #ige 
Triathanolaminlosung. Nach Zogabe von 65 Gewichtsteilen Poly- 
acrylatlosung D 336 und darauf folgender Mischung der erhaltenen 
Komposition mit Berka-Plakatfarbe . im Verhaltnis von 1:1, er- 
Mlt man eine Parb komposition 3, die gut lagerf&hig und zum Auf- 
trag auf Stumpenkerzen mittels Siebdruck geeignet ist. 
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Erfindungsanspriiohe 

1 . Verfahren zur Herstellung einer Parbkomposition zum Verzieren 
von Kerzen und Wachsabbildungen gekennzeichnet dadurch, dafl 
eine Dispersion von Polyacrylat, Poly&thylenwachs, mikro- 
kristallinen Paraffin und Kolophonium water Zusatz eines 
Dispergators und Triathaoolamin in Wasser hergestellt und im 
AnschluB mit hand el sllb lichen Plakatfarben gemischt wird. 

2. Verfahren nach Punkt 1 gekennzeichnet dadurch, dafl die 
Parbmischung durch Anderung der Konzentration einzelner 
Komponenten so eingestellt wird, dafl in Abhangigkeit von 

den erhaltenden Eigenschaf ten das Bemalen, Parbspritzen, Sieb- 
druoken und Tauchen von Kerzen und/oder Wachsabbilduzigen 
moglich ist* 



